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D is the more refrangible of the pair of sodium lines; b is the most refrangible of the group of magnesium lines ;   (G) is the hydrogen line near G.
	Hard Crown a	Soft Crown	Extra Light Flint	Light Flint	Dense Flint	Extra Dense Flint	Double Extra Dense Flint
Specific Gravity	2-48575	2-55035	2-86636	3-20609	3-65865	3 -88947	4-42162
B     ...   .	1-513625	1-510916	1-536450	1-568558	1-615701	1-642874	1-701060
G	1-514568	1-511904	1-537673	1-570011	1-617484	1-644866	1-703478
D    ......	1-517114	1-514591	1-541011	1-574015	1-622414	1-650388	1-710201
E       .   .	1-520331	1-518010	1-545306	1-579223	1-628895	1 -657653	1-719114
6 .........	1-520967	1-518686	1-546166	1-580271	1-680204	1-659122	1-720924
F .........	1-523139	1-520996	1-549121	1-583886	1-634748	1 •0(5422(5	1-727237
(G)  ...... G ........	1-527994 1-528353	1-526207 1-526595	1-555863 1-556372	1-592190 1-592824	1-645207 1-040068	1-676111 1-677019	1-742063 1-743204
h	1-530902	1-529359	1-560010	1-597332	1-051840	1-683577	1-751464
HI   ......	1-532792	1-531416	1-562760	1 -(500727	l-(i56219	1 -688569	1-757785
To determine the index of refraction of a liquid it must of course bo placed in a hollow prism, whose faces are formed of some transparent material, usually of glass. The following results of J)ale and Gladstone show the influence of temperature upon the refracting power of some important liquids. They relate to the soda flame, or the line D in the solar spectrum.
Temperature	Bisulphide of Carbon	Water	Ether	Alcohol AhHoluto
0°	1-6442	1-3330		
10°	1-6346	1-3327	1-3592	1-3658
20°	1-6261	1-3320	1-3545	1-361/5
30°	1-6182	1-3309	1-3495	1-3578
40°	1-6103	1-3297		1-3536
50°		1-3280		1-3491
60°		1-3259		1-3437
Refractive Indices of Bisulphide of Carbon for the several  I'wied Lines.
Temperature	A	B	D	K 1-6465 1-6248
11° 36°'5	1-6142 1-5945	1-6207 1-6004	1-6333 1-0120	
Difference ...	0-0197	0-0203	0-0213	0-0217
1-6584 1-6362
1-0836 1-6600
0-0236arbonate of lead .........	1-81 to 2-08	Spermaceti     .....	1-503
